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Verfahren zur Verminderung der OberflSchenklebrigkeit vulkanisierbarer Kautschukartikel 

Die Erftndung beziehtsich auf ein Verfahren zur Verminde- 
rung der Oberflachenklebrigkert vulkanisierbarer Kau- 
tschukartikel, bei dem die Artikel kurzzeitig einer energierei- 
ohcn Ucittstrahturig ausgesexzi werden. urn bei der Vermin- 
derung der Oberf (achenklebrigkeit ein Verkohlen der Ober- 
flache des Kautschukartikels zuverlassig zu vermeiden, wird 
vorgeschlagen, daB die Bestrahlung mit einem mono- oder 
polychromatischen Ucht erfolgt dessen grofcte Wellenian- 
ge unterhatb von 400 nm tiegt 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Verminderung der Oberflachen- 
klebrigkeit vulkanisierbarer Kautschukartikel, bei 
dem die Artikel kurzzeitig einer energiereichen 5 
Lichtstrahlung ausgesetzt werden, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Bestrahlung mit einem mo- 
no- oder polychromatischen Licht erfolgt, dessen 
groBte Wellenlange unterjialb von 400 nm liegt 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 10 
zeichnet, daB die Bestrahlung mit einem Licht in 
einem Spektralbereich von 200 bis 300 nm vorge- 
nommen wird 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Artikel mit dem Licht einer Gas- 15 
entiadungslampe oder eines Lasers bestrahlt wer- 
den. 

Beschreibung 

20 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Ver- 
minderung der Oberflachenkiebrigkeit vulkanisierbarer 
Kautschukartikel, bei dem die Artikel kurzzeitig einer 
energiereichen Lichtstrahlung ausgesetzt werden. 

Ein solches Verfahren ist bereits aus der DE-OS 25 
30 13 723 bekannt Urn bei der Herstellung von Kau- 
tschukartikeln der verschiedensten Art, z.B. von Fahr- 
zeugreifen, Luftschlauchen fur Fahrzeugreifen, Forder- 
gurten, Kraftixbertragungsriemen, Luftkissen, aufblas- 
baren Spielwaren, Ballen und anderen gescnlossenen 30 
oder offenen Hohlkdrpern und dergleichen die vor der 
abschlieBenden Vulkanisierung normaierweise vorhan- 
dene unerwunschte Oberlfachenklebrigkeit herabzu- 
mindern, wird bei dem vorbekannten Verfahren vorge- 
schlagen, die unvulkanisierten Kautschukartikel kurz- 35 
zeitig bis zum Verkohien der Oberflache einer energie- 
reichen Lichtstrahlung auszusetzen. Urn das thermische 
Aufheizen bis zum Verkohien der Oberflache zu errei- 
chen, ist eine Lichtstrahlung erforderlich, deren Wellen- 
lange groBer als 550 nm ist, dh. es kommen der rote 40 
Bereich des sichtbaren Lichtspektrums, der IR-Bereich 
sowie Mikrowellen in Frage. 

Bei dem bekannten Verfahren hat es sich jedoch als 
Nachteil erwiesen, daB durch die thermische Aufhei- 
zung nicht nur eine gewunschte Abtragung bzw. Zersto- 45 
rung der Polymere unmittelbar an der Oberflache der 
Kautschukartikel, sondern als unvermeidliche Begleit- 
erscheinung bereits eine Aktivierung des Vernetzungs- 
systems in den unmittelbar unter der Oberflache liegen- 
den Schichten erhalten wird, so daB dort bereits eine 50 
Vernetzungsreaktion eingeleitet wird AuBerdem wer- 
den durch die verf ahrensbedingten Oxidationen die che- 
mischen Strukturen der Polymere in der Oberflachen- 
schicht der Kautschukartikel in unerwunschter Weise 
verandert 55 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren zur Verminderung der Oberflachenkie- 
brigkeit anzugeben, bei dem die geschilderten Nachteile 
nicht mehr auftreten. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 60 
daB die Bestrahlung mit einem mono- oder polychroma- 
tischen Licht erfolgt, dessen groBte Wellenlange unter- 
halb von 400 nm liegt 

Durch den Einsatz energiereicherer Bestrahlung aus 
dem blauen und violetten Teil des Spektrums sowie aus 65 
dem nahen UV erhalt man auf der Oberflache des zu 
behandelnden Kautschukartikels ausschlieBlich eine op- 
tische Anregung bis zum Aufbrechen der chemischen 
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Verbindung in unmittelbarer Nahe der Oberflache der 
Kautschukartikel. Es kommt hierbei nicht zu einer ther- 
mischen Aufheizung der Oberflache oder der darunter 
liegenden Schichten. Als geeignete Lichtquellen kom- 
men Laser und Gasentladungslampen in Frage, die in 
einem Wellenbereich zwischen 100 und 400 nm strahlen. 

Mit der Erfindung ergibt sich aufier der Verminde- 
rung einer Oberflachenkiebrigkeit der entscheidende 
Vorteil einer ErhShung der Oberflachenrauhigkeit Dies 
fuhrt zu einer erheblichen Verbessemng der Luftabfuh- 
rung beim Einf ormen und Vulkanisieren der Kautschuk- 
artikel. Weiterhin treten keine nennenswerten verfah- 
rensbedingten Oxidationen mehr auf, so daB die chemi- 
schen Strukturen der Polymere in der Oberflachen- 
schicht nicht in unerwunschter Weise verandert werden. 

Zur optischen Anregung und Aufbrechung der chemi- 
schen Bindungen der Polymere in der Oberflachen- 
schicht der Kautschukartikel wird gemaB einer bevor- 
zugten Ausfiihrungsform der Erfindung eine Bestrah- 
lung mit einem Licht durchgefuhrt, dessen Wellenlange 
in einem Bereich zwischen 200 und 300 nm liegt Hier- 
durch wird zuverlassig eine unerwunschte thermische 
Aufheizung des Artikels vermieden. Die beim Aufbre- 
chen der chemischen Verbindungen entstehenden 
Bruchstucke sind gasfdrmig und "dampfen" von der 
Oberflache ab. Auf der Oberflache bleiben die Fullstoffe 
der Kautschukmischung zuruck. Diese zeigen keine 
Klebrigkeit gegenuber Heizformen, Heizbalgen usw^ so 
daB eine einfachere Verarbeitung vor und nach der Vul- 
kanisation gewahrleistet ist Wegen des "kalten Abtra- 
gens" der Oberflachenpolymere wird weder ein Bereich 
des Kautschukartikels schon vernetzt noch werden 
Polymereigenschaf ten aufgrund von Oxidationsprozes- 
sen verandert 



